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NARA RG104, Entry 1, Box 132 


[Abstract:] Assayers report upon Special Assay Coins for July 1884. 


Treasury Department, 
Bureau of the Mint, 
Washington, D.C., 
October 31, 1884 


Assayer’s Report of Test Coins, issued at the Mint of the U.S. at Philadelphia, in July, 1884. 





















































Denomination. | No. of Weight. Weight. Fineness. Fineness. 
Delivery. Grains. Dec. Gold. Silver. 

S.S. Dolls. 127 413 20 Tr 901.2 
128 412 30 = 900.0 
129 412 85 uF 900.0 
130 411 70 - 900.0 
132 412 - ‘i 900.1 
136 412 Dz = 900.7 
138 411 70 x 900.3 
139 412 43 és 900.5 
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